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@ Zusammensetzung zur Versteif ung von Gewebeappreturen 

(§?) Es werden eine gebrauchsfertige Zusammensetzung und 
eine Konzentratzusammensetzung fur eine Gewebeappretur 
und ein Verfahren zur Bereitstellung von Gewebesteifigkeit 
offenbart. Die Zusammensetzungen umfassen Wasser, ein 
wasserlosliches Polymer, das aus waBriger Losung zu einem 
klaren, kontinuierlichen Film gegossen wird und eine/ein 
filmvertragliche/s Silikonbiigelhilfe/Gleitmittel, die kombi- 
niert miteinander auf Wasche oder Textilien als farbloser 
und transparenter, elastischer Film trocknen. Gegebenen- 
falls konnen ein Konservierungsmittel und in einigen Fallen 
andere Inhaltsstoffe wie Duftstoffe und Farbstoffe zu asthe- 
tischen Zwecken zugegeben werden. 
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Die Erfindung bezieht sich auf Zusammensetzungen fur Gewebeappreturen, insbesondere auf Zusammenset- 
zungen zur Verwendung auf Gewebe, durch die dem Gewebe Steifigkeit oder Festigkeit verliehen wird und auf 
ein Verfahren zur Bereitstellung eines Gewebes mit Steifigkeit oder Festigkeit. 

Im allgemeinen bestehen in der Technik verschiedene Einschrankungen bei der Formulierung einer Zusam- 
mensetzung fiir Wasche- oder Textilversteifung. Eine der Einschrankungen der Zusammensetzung nach dern 
Stand der Technik ist, da8 die meisten dieser Zusammensetzungen dazu neigen, einen weiOen kristallinen 
Riickstand auf dem Gewebe zu hinterlassen, der schlieBlich vom Gewebe entweder beim Bugeln oder zu einem 
spSteren Zeitpunkt abblattert Eine weitere Einschrankung ist, daB die vorstehend erwahnten Zusammensetzun- 
gen nach dem Stand der Technik dazu neigen, Wasche und Textilien aufgrund der deckenden weiBen Farbe ihrer 
RuckstSnde bei der Trocknung auf den Geweben zu entfarben. Der Riickstand wird von der Starke erzeugt, die 
eine Vielzahl der Versteifungsmittel dieser Zusammensetzungen enthalt Ferner konnen Starke enthaltende 
Zusammensetzungen aufgrund ihrer Beschaffenheit beim Bugeln aufgrund ObermaBiger Bugelhitze und Ver- 
schmoren der Starke auch gelb oder braun werden. 

Der Stand der Technik offenbart eine schmutzabweisende Beschichtungszusammensetzung, die Siliziumdio- 
xid, Polyvinylalkohol und ein Benetzungsmittel in einem waBrigen TrMgermedium umfaBt. Die schmutzabwei- 
sende Zusammensetzung kann auf Textilien, wie Textilien fiir Waschestucke, aufgetragen werden, 

Der Stand der Technik offenbart weiter waBrige Losungen aus Polyvinylalkohol und Siliziumdioxid, wie 
kolloidales Siliziumdioxid, das als Beschichtung verwendet werden kann. 

In einem weiteren Bereich des Standes der Technik werden Zusammensetzungen zum Textilschlichten, die 
hydrolysierten Polyvinylalkohol umfassen und ebenfalls Zusammensetzungen aus Starke und Polyvinylalkohol 
zurTextilschlichtung, offenbart 

^ Zusatzlich werden nach dem Stand der Technik Zusammensetzungen zur Behandlung von Textilien offenbart, 
die Siiikonemulsionen umfassen. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung Zusammensetzungen fur Gewebeappreturen, durch die dem Gewebe 
Steifigkeit oder Festigkeit verliehen wird und ein Verfahren zur Bereitstellung eines Gewebes mit Steifigkeit 
oder Festigkeit zur Verfugung zu stellen, wobei insbesondere die Zusammensetzung beim Trocknen einen 
farblosen und transparenten, elastischen Film bilden soil. 

Diese Aufgabe der Erfindung wird durch die in den unabhangigen Anspriichen gekennzeichneten Zusammen- 
setzungen beziehungsweise durch das erfindungsgemaBe Verfahren gelost 

Es werden waBrige Zusammensetzungen bereitgestellt, die ausgewahlte wasserlosliche Polymere und Silikon- 
bOgelhilfen/Gleitmittel enthalten, die bei kombinierter Verwendung iiberraschenderweise auf Wasche und 
Textilien als farbloser, transparenter und elastischer Film trocknen. 

Die Zusammensetzung ist wahrend des Aufbiigelns als Spray, im Spulvorgang der Waschmaschine oder in 
einer Wanne verwendbar. Flussige St&rke enthaltende Zusammensetzungen zum Aufbringen auf einzelne 
Textilien zur Verringerung des Knitterns und zur Formerhaltung sind in der Technik gut bekannt Die Verwen- 
dung von Zusammensetzungen, die aus Polyvinylalkoholen, Starke oder anderen Polymeren bestehen, zum 
Zweck der Schlichtung von Textilmaterialien ist in der Technik auch gut bekannt Silikone werden auch 
herkdmmlicherweise in Gewebeappreturprodukten als Gleitmittel verwendet, urn einfaches Bttgeln zu fordern. 

Bisher war es nach dem Stand der Technik nicht bekannt, daB man diese silikonhaltigen Gewebeappreturen, 
die als klare, farblose und elastische Filme trocknen, herstellen kann. Dies lag entweder an der Verwendung von 
Versteifungsmitteln, die nicht als klare Filme trocknen k5nnen (wie Starke, modifizierte Starke, etc.) und/oder an 
der Verwendung von Silikonen, die sonst klare Filmsysteme (z. B. herkommliche Silikonmakroemulsionen) 
verderben wiirden. Durch die richtige Wahl eines wasserloslichen, filmbildenden Polymers und einer/s vertragli- 
chen Silikonbugelhilfe/Gleitmittels wurde gefunden, daB Zusammensetzungen hergestellt werden kdnnen, die 
zu kontinuierlichen, klaren und elastischen Filmen gegossen werden konnen (d. h. Filme mit der Eigenschaft, wie 
eine klare Kunststoffolie, ahnlich wie Einwickelprodukte fiir Nahrungsmittei auszusehen). Die/das Silikonbiigel- 
hilfe/Gleitmittel kann irgendeine Silikonzusammensetzung sein, die als Gleitmittel fur ein Bugeleisen wirkt und 
mit einem wasserloslichen Polymer kombiniert auf Wasche oder Textilien als farbloser und transparenter, 
elastischer Film trocknet. Es wurde gefunden, daB bestimmte Siiikonemulsionen, vorzugsweise Mikroemulsio- 
nen mit einer TeiIchengr6Be von bis zu 0,1 u.m und selbstemulgierende Wachse bevorzugt werden. Die kationi- 
sche Silikonmikroemulsion wird bereitgestellt durch Emulgieren eines Silikonfluids mit geringerem Molekular- 
gewicht zu einer Emulsion mit sehr kleiner TeilchengroBe und Polymerisation zu einem Silikonfluid mit groBe- 
rem Molekulargewicht Aufgrund seiner kleinen TeilchengroBe und dem ziemlich hohen Molekulargewicht 
besitzt diese kationische Silikonmikroemulsion eine viel groBere Klarheit als typische mechanische Emulsionen. 
Bei Verwendung dieser Silikonmikroemulsion in Kombination mit einem elastischen, einen klaren Film bilden- 
den Polymer, wie Polyvinylalkohol, wird iiberraschenderweise ein transparenter und farbloser Film bereitge- 
stellt, der nicht nur elastisch sondern auch wasserloslich ist Es ist ferner Qberraschend, daB die richtige Kombina- 
tion einer/s SilikonbugelhUfe/Gleitmittels und eines Polymers durch deren Eigenschaften allein oder selbst durch 
das Aussehen der flussigen Zusammensetzung an sich nicht leicht vorausgesagt werden kann. Viele Polymere 
ergeben ziemlich klare waBrige Losungen, aber es entstehen bei Trocknung keine klaren Filme. Viele Silikone 
sind andererseits wasserloslich aber werden in Losung triib, wenn sie mit Polymeren in waBriger Form verwen- 
det werden oder, noch iiberraschender, konnen in Kombination mit dem Polymer kristallklare Losungen bilden, 
aber trocknen schlieBlich zu truben, unannehmbaren Filmen. 

Die erfindungsgemaBe Zusammensetzung wird entweder als gebrauchsfertige Zusammensetzung fiir eine 
Gewebeappretur oder eine Konzentratzusammensetzung fur eine Gewebeappretur bereitgestellt, die vom 
Anwender mit Verhfcltnissen wie I : I, 1:2, 1:3, 1:5, 1:7 und anderen Verhaitnissen je nach Wahl des 
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Versteifungszwecks verdimnt weSk ann. Die 

Zugabe in eine Wasserwanne oder wahrend des f P^^f^ XSESSn^fOr eine Gewebeap- 
einer Ausf Qhrungsform enthalt die erfm^ngsgemaBe ^^JgST™^ das g aus waB rigen Losun- 
pretur zwischen ungefahr 0,1 und ungef ahr 8 Gew.-% ^*^™^Sniwrf8hr 0,001 und ungefahr 
gen zu einem klaren, kontinuierlichen Filni ' ge*^_ we . "? T^Ukon wird in den Polymerfilm 
3Gew,o/o einer/s filmvertraglichen Silikonbugelh. fe ^^^^Q^^!^\Gt^ eines 
inkorporiert, und der Film bleibt bei Troc H knu j^ ungefahr 99,9 

undZuSi,wieDuftstoffe.Farbs^ ein Gewebea p P returkon- 

In einer weiteren Ausfuhrungsform der ^^^S^^SSS^^ verwendet werden 
zentrat, das vom Anwender auf eme bevorzugt Starke ^^^^^^^ unge fahr 1 und ungefahr 
kann. Die Konzentratzusammensetzung fur .^^^PS^SSzu Sem klaren, kontinuierlichen Film 
35 Gew.-o/o eines wasserloslichen Polymers das aus ^^J^^^^Le^tea Silikonbfigelhilfe/ 
gegossen werden kann, zwischen ungefahr 0,2 und ungefahr 8 Gew .- Reiner ^« ausgewa s ^ 

Gllitmittels, zwischen ungefahr 0,05 und ungefahr 1 

25£3£ZS^ Farbstoffe und Korrosions ' 

"er'^ 

bestimmter wasserloslicher Po lymere und einer/s f ,lm ^^ ^ 
bination bestimmter wasserloslicher ^^^^'^^^SdrSen alf fast farbloser, transpa- 
gab das uberraschende Ergebnis, daB die Zusammensetzung ^ "^^ usanuncnsetzimg auf Wasche 

renter und elastischer Film trocknet Be, Ve ™ e *^^^ 

oder Textilien andert die Zusammensetzung m vorte.lhaf^r Weae ™ e ^™^ e a , s ^ reT) kon tinuierlicher 
mit der Zeit nicht auf dem Gewebe ab und blatter SSSSSSwiSih dem Stand der Technik 
Film trocknet, verglichen nut dem knstallmen Rucksund toZwMP^ Silikonbiigelhilfe/ 
hinterlassen Ein weiterer v ^ m ^3»™S^S5ff so daB bd Ve™endun§ zum Biigeln von Wasche 
Gleitmittels der Zusammensetzung G !« tfa ^"J*™2^ L X« der Fall ware, wenn nur ein Versteifungs- 
oder Textilien das BOgeleisen leichter uber das Gewebe g»euet, als es der *™ *£^ v Ue der Erfindung sind, 
mittel, wie etwa das Verbrennen 

daB die Zusammensetzung das Ankleben des A Bu g ele, ^*™^r;!°r " n mit Verwendung eines wasserlosli- 
oder Verschmoren des Gewebes verhmdert Andere ^^^^^^^Ss^jGhAtnatu^ oder 
chen Polymers wie Polyvinylalkohol ^^^^^S^S^^ trOb werden zu 
einem oberflachenaktiven, S.hkon enthaltenden ^ittdl^^ <to iwwe^ t Ein zusatzlicher 

lassen, was die Verwendung ernes klaren v ^ te *?^"£^ff SJfwSe ist es. daB das typische starke- 

SIS d^wSfv^^^ - Aufbringen der 

"SrftESS^^ angegeben, Pr°-tanga^der ^ *" 

anEefa«enSpruchena^^ 

Wie vorstehend erwahnt, ist die erf indungsgemaBe .Z^^^^^^Xen kontinuierlichen Film 
Produkt, das ein wasserl6sliches Polymer, das ^. J~fa^uT2torfSK mSnder auf Wasche oder 
gegossen werden kann und eine/em S' l * on ^ und 

ScLVffi 

^ie^tehend angegeben, umfaBt eine Aj— 

Zusammensetzung fur eine ^Gewebeappretur und ^^^^^SZA^^kMOD. 
mensetzung fur eine Gewebeappretur d.evo^ fQr eine Gewebe ap- 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform enthalt die g b I™*^j^ ol und etwa 8 G ew.-o/o, insbesondere 
pretur bis zu etwa 8 Gew.-%, vorzugsweise im B % e ™ ^ an T me sten bevorzugt im Bereich zwischen 
bevorzugt im Bereich zwischen etwa 05 und W G ^. und am ^ te ^° ^ zu einem klaren , 
etwa 0,75 und etwa 4 Gew.-% ^^^^tSSSSSS^ eine/ein filmvertragliche/s 
kontinuierlichen Film gegossen ^^^^^^^^a Bereich zwischen etwa 0,001 und etwa 
Silikonbugelhilfe/Gleitmittel bis zu etwa 3 Gew. - 0 \™™&™J a "J Si und etwa 2Gew.-% und am meisten 
3Gew,o/o B insbesondere bevorzugt ™ Bere ; c ^^ umfaBt Wasser im 

bevorzugt im Bereich zwischen etwa 01 und ^^^^^"S^ich rwiihen etwa 9938 und 
Bereich zwischen etwa 99,9 und etwa 88 ^> ^^"JSLi^SlS » 1 und etwa 94Gew.-o/o. In einer 
etwa 90 Gew,% und am meisten bevorzug im ^^^^^Sri^ etwa 0,05 und etwa 

ToS^undTm^ 

»^ 

renter, elastischer Film trocknet 



In einer bevorzugte^usfuhrungsform der Konzentratzusammensetzung fur die Gewebeappretur umfaBt die 
Zusammensetzung bis zu 35 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich zwischen etwa 1 und 35 Gew.-%, insbesondere 
bevorzugt im Bereich zwischen etwa 1,5 und etwa 25 Gew.-°/o und am meisten bevorzugt im Bereich zwischen 
etwa 2 und etwa 20 Gew.-% eines wasserloslichen Polymers, das aus einer waBrigen Losung zu einem klaren, 

5 kontinuierlichen Film gegossen werden kann. Die/das filmvertragliche Silikonbugelhilfe/Gleitmittel ist in der 
Zusammensetzung bis zu 8 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich zwischen etwa 0,2 und etwa 8 Gew.-% ( insbeson- 
dere bevorzugt im Bereich zwischen etwa 0,35 und etwa 7 Gew.-% und am meisten bevorzugt im Bereich 
zwischen etwa 0,5 und etwa 5 Gew.-% enthalten. Der Rest der Zusammensetzung umfaBt Wasser im Bereich 
zwischen etwa 98,8 und etwa 56 Gew.-%, insbesondere bevorzugt im Bereich zwischen etwa 98,1 und etwa 

to 67 Gew.-°/o und am meisten bevorzugt im Bereich zwischen etwa 97,5 und etwa 74 Gew.-°/o. In einer weiteren 
bevorzugten Ausfiihrungsform umfaBt die Zusammensetzung ferner zwischen etwa 0,05 und etwa 1 Gew.-% 
und am meisten bevorzugt 0,10 Gew.-% eines Konservierungsmittels. Die/das Silikonbugelhilfe/Gleitmittel 
kann jede Silikonzusammensetzung sein und das wasserldsliche Polymer kann jedes Polymer sein, das bei 
Verwendung der zwei Inhaltsstoffe in {Combination auf Wasche und Textilien als farbloser und transparenter/ 

15 elastischer Film trocknet 

Zur Bestimmung, weiche Kombinationen wasserloslicher Polymere und SiHkonbugelhilfen/Gleitmittel zur 
Bildung eines transparenten und farblosen, elastischen Films bei Trocknung auf Wasche und Textilien entweder 
in der Ausfiihrungsform der erfindungsgemaBen Zusammensetzung fur die gebrauchsfertige Gewebeappretur 
oder fiir die Konzentrat-Gewebeappretur verwendet werden kann, wurde die Untersuchung und Auswertung 

20 durchgefuhrt, indem man eine Vielzahl von wasserloslichen Polymeren und Silikonbugelhilfen/Gleitmitteln in 
den vorstehend angegebenen Mengen kombinierte, 10 bis 20 g der Zusammensetzung auf ein Aluminiumtablett 
gab und die Zusammensetzung auf einer Ohaus-Waage zur Feuchtigkeitsbestimmung trocknete. Der entstehen- 
de Film wurde visuell auf Klarheit untersucht Wahlweise konnen Filme auf ahnliche Weise auf dunkie Kunst- 
stoffschalen oder schwarze Glas- oder Keramikoberflachen gegossen werden. Zusatzlich kann die gleiche 

25 Vorgehensweise verwendet werden, um zu bestimmen, weiche wasserloslichen Polymere aus einer waBrigen 
Wsung zu einem klaren, kontinuierlichen Film gegossen werden konnen. 

Entweder in der Ausf uhrungsform der erfindungsgemaBen Zusammensetzung fiir die gebrauchsfertige Gewe- 
beappretur oder fur die Konzentrat-Gewebeappretur wird die/das Silikonbugelhilfe/Gleitmittel aus der aus 
Stlikonemulsionen, wasserdispergierbaren Silikonwachsen und deren Mischungen bestehenden Gruppe ausge- 

30 wShlt und umfaBt vorzugsweise eine Silikonemulsion mit einer TeilchengroBe von bis zu etwa 0,1 u,m, insbeson- 
dere bevorzugt zwischen etwa 0,05 und etwa 1 um. In einer bevorzugten Ausfiihrungsform umfaBt die Silikon- 
emulsion ein aminofunktionales Polydimethylsiloxan oder eine Emulsion, die aus zyklischen Siloxanen polymeri- 
siertes Dimethylmethylsilikonharz umfaBt. Eine Silikonemulsion, fur die die Erzeugung des Qberraschenden 
Ergebnisses der Trocknung zu einem farblosen, elastischen Film bei Verwendung in Kombination mit dem 

35 vorstehend beschriebenen wasserloslichen Polymer nachgewiesen wurde, beinhaltet ein mit der Handelsbe- 
zeichnung SILICONE EMULSION VP- 1495 E vertriebenes und von Wacker Silicones Corporation hergestell- 
tes aminofunktionales Polydimethylsiloxan. Dieses aminofunktionale Polydimethylsiloxan umfaBt 3-[(2-Amino- 
ethyl)-amino]-propylmethyldimethylsiloxane und Silikone (CAS # 71750-79-3) und Fettalkoholpolyglykolether 
(CAS # 9043-30-5). Eine weitere erfindungsgem&B verwendbare Silikonemulsion beinhaltet eine von Dow 

40 Corning* Corporation hergestellte und mit der Handelsbezeichnung DOW CORNING 1716 verkaufte Silikon- 
emulsion, dessen Zusammensetzung 5% Cn-is ethoxylierten, sekundaren Alkohol, 3% quatemare Ammonium- 
verbindung, 28% Dimethylmethylsilikonharz und 61% Wasser umfaBt und spezifischer in US-Patent Nr. 
5,152,924 und US-Patentanmeldung Ser, Nr. 07/532,471 eingehend offenbart ist. 
Die/das entweder in der Ausfiihrungsform der erfindungsgemaBen Zusammensetzung fiir die gebrauchsferti- 

45 ge Gewebeappretur oder fur die Konzentrat-Gewebeappretur verwendete Silikonbugelhilfe/Gleitmittel ist 
vorzugsweise eine Silikonmikroemulsion mit einer TeilchengroBe von bis zu 0,1 u,m und am meisten bevorzugt 
die mit der Handelsbezeichnung DOW CORNING 1716 verkaufte Silikonmikroemulsion. 

Diese Silikonmikroemulsion umfaBt vorzugsweise ungefahr 30 Gew.-% aktives Silikon, ungefahr 5 Gew.-% 
an oberflachenaktiven Mitteln, ungefahr 65 Gew.-% an oberflachenaktiven Emulgatoren, wobei die Mikroemul- 

50 sion eine TeilchengroBe von bis zu 0,1 u.m, am meisten bevorzugt im Bereich von ungefahr 0,05 bis 0,1 u.m besitzt 
In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform der Zusammensetzung der Erfindung fiir die gebrauchsferti- 
ge oder konzentrierte Gewebeappretur umfaBt die/das Silikonbugelhilfe/Gleitmittel ein wasserdispergierbares 
Silikonwachs. Die Verwendung des mit der Handelsbezeichnung SILWAX WD— IS vertriebenen von Siltech 
Inc. hergestellten Silikonwachses ist am meisten bevorzugt SILWAX WD— IS ist ein flussiges Silikonwachs, das 

55 Dimethiconcopolyolisostearat umfaBt und in den US-Patenten Nr, 5,226,923, 5,180,843, 5,136,063 und 5,070,168 
eingehender offenbart ist. 

Entweder in den Ausfiihrungsformen der gebrauchsfertigen oder konzentrierten Gewebeappreturzusammen- 
setzung wird das wasserldsliche Polymer vorzugsweise aus der aus Polyvinylalkohol, Hydroxyethylcellulose, 
Polymeren und Copolymeren von Acrylaten und Methacryiaten und deren Salzen und Mischungen bestehenden 

60 Gruppe ausgewahlt, wobei Polyvinylalkohol am meisten bevorzugt ist. Das wasserldsliche Polymer besitzt ein 
Molekulargewicht von ungefahr 10 000 bis 200 000, insbesondere im Bereich von ungefahr 11 000 bis 186 000 
und am meisten bevorzugt im Bereich von ungefahr 12 000 bis 150 000, Das wasserlosliche Polymer hat ferner 
einen pH-Wert einer 4%igen waBrigen Losung, vorzugsweise im Bereich zwischen 2 und 11, insbesondere 
bevorzugt im Bereich zwischen 3 und 9 und am meisten bevorzugt im Bereich zwischen 4 und 8, und eine 

65 Viskosit&t einer 4°/oigen waBrigen Losung, vorzugsweise im Bereich zwischen 2 und 80 cps, insbesondere 
bevorzugt im Bereich zwischen 2 und 70 cps und am meisten bevorzugt im Bereich zwischen 3 und 65 cps. 
Zusatzlich besitzt das wasserlosliche Polymer ferner vorzugsweise eine prozentuale Hydrolyse im Bereich 
zwischen 30 und 100%, insbesondere bevorzugt im Bereich zwischen 86 und 99% und am meisten bevorzugt im 
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20 



25 



Gewebeappretur wird Polyvmylalkohol 4% w „ Brigen L g 

Szt einMolekulargewicht zwischen 31 000 und _50 _000 emen P£ und g und eine pro2 entuale 5 

zwTschen 4,5 und 6,5, eine Viskositat e in T*° /o,ge " ^ der erfmdungsgemaflen Konzentratzu- 

Hydroly S ezwischen87und900/oJnemerbevorzugt^ Polyvinylalkohol mit emem 

Smmensetzung fQr eine Gewebeappretur ^^jJJS^weifetaer 40/oigen waBrigen Losung 

zung fu £ Gewebeappretur urn f aBt die ^^^SS^S^-^ einer ^/oigen waBrigen Losung 
Si mit einem Molekulargewicht zwischen * «^ Sung zwischen 5 und 6 cps, eine prozentuate 

zwischen 4,5 und 6,5 eine Vlskos.ta * 6 ^OW CORNING 

Hydrolyse im Bereich zwischen 87 und 90 /0 ' "%^™ ion mit der Handelsbezeichnung DOW CORNINO 

die Zusammensetzung zwischen 1 und 35 Xtew.- / c nes wa n SHikonmikr oem U lsion m.t hohem Moleku- 

S^t«^ 

R teinerweiterenbevo^^^ 

bildendeTpolymers. Die kationische SiUkonimkrc* ^ bevorzugt im Bereich 

grS ist in der Zusammensetzung im Bereich zwischen . und8 £^ J- ™ und 5 Gew ..o/ 0 enthalten. Die 
Shen 0% und 7 Gew.-o/o und am me su m ^S^er^ und als ^Rest passer 
Zusammensetzung ^^^^^^^i^ugt im Bereich zwischen 98,! und 67 Gew,* 

r nd rmeis:« 

In der am meisten bevorzugten Ausfuhrungsform der B ^gJJ*g ^ % polyvinyla i ko hol mlt 

ertoduSenallen gebrauchsfertigen P««^^' "^S^LwJln einschrir,ta.d«r We.se 
gegeben. Beispiel A stelU d,e »™7"^ e ^^Sb e »i B1 ^ ! Ausrahrungrform der vorUegenden 

renten und elastischen Film nicht zeigten. 
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Patentanspruche 



1. Gebrauchsfertige Zusammensetzung fur eine Gewebeappretur, durch die dem Gewebe Steifigkeit oder 
Festigkeit verliehen wird, gekennzeichnet durch: 
65 a) bis zu etwa 8% eines wasserloslichen Polymers, das aus waBriger Losung zu einem klaren» kontinu- 

ierlichen Film gegossen wird, 

b) bis zu etwa 3% einer/s filmvertraglichen Silikonbugelhilfe/Gleitmittels, und 

c) Wasser, 
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wobei die Zusammensetzung beim Trocknen einen farblosen und transparelnten, elastischen Film 
bildet 

2. Zusammensetzung nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daB das wasserlosliche Polymer aus der 
aus Polyvinylalkohol, Hydroxyethylcellulose, Polymeren und Copolymeren von Acrylaten und Methacryla- 

ten und deren Salzen und Mischungen bestehenden Gruppe ausgewahlt wircL 5 

3. Zusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet* daB das wasserlosliche Polymer Polyvinyl- 
alkohol ist 

4. Zusammensetzung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Polyvinylalkohol 2,5 Gew.-% der 
Gesamtzusammensetzung umfaBt 

5. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die/das filmvertragliche Silikonbiigel- io 
hilfe/Gleitmittel aus der aus Silikonemulsionen, Silikonwachsen und deren Mischungen bestehenden Grup- 
pe ausgewahlt wird. 

6. Zusammensetzung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die/das filmvertragliche Silikonbugel- 
hilfe/Gleitmittel eine Silikonemulsion mit einer TeilchengroBe bis zu 0,1 jxm ist 

7. Zusammensetzung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Silikonemulsion polymerisiertes 15 
zykiisches Siloxan umfaBt. 

8. Zusammensetzung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Silikonemulsion 0,38 Gew.-% der 
Gesamtzusammensetzung umfaBt 

9. Zusammensetzung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die/das Silikonbugelhilfe/GIeitmittel 

ein aminofunktionales Polydimethylsiloxan umfaBt 20 

10. Zusammensetzung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die/das Silikonbugelhilfe/GIeitmittel 
ein Silikonwachs ist 

1 1. Zusammensetzung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB das Silikonwachs Dimethiconcopo- 
lyolisostearat umfaBt 

12. Konzentratzusammensetzung fur eine Gewebeappretur gekennzeichnet durch: 25 

a) bis zu etwa 35 Gew.-% eines wasserloslichen Polymers, das aus waBriger Losung zu einem klaren, 
kontinuierlichen Film gegossen wjrd, 

b) bis zu etwa 8 Gew.-% einer/s filmvertraglichen Silikonbugelhilfe/Gleitmittels, und 

c) Wasser, 

wobei die Zusammensetzung beim Trocknen einen farblosen und transparenten, elastischen Film 30 
bildet. 

13. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB das wasserlosliche Poly- 
mer aus der aus Polyvinylalkohol, Hydroxyethylcellulose, Polymeren und Copolymeren von Acrylaten und 
Methacrylaten und deren Salzen und Mischungen bestehenden Gruppe ausgewahlt wird. 

14. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB das wasserlosliche Poly- 35 
mer Polyvinylalkohol ist 

15. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daB der Polyvinylalkohol 
10 Gew,-% der Gesamtzusammensetzung umfaBt 

16. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet daB die/das filmvertragliche 
Silikonbugelhilfe/GIeitmittel aus der aus Silikonemulsionen, Silikonwachsen und deren Mischungen beste- 40 
henden Gruppe ausgewahlt wird. 

17. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daB die/das Silikonbugelhil- 
fe/GIeitmittel eine Silikonemulsion mit einer TeilchengroBe von bis zu 0,1 |im ist 

18. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daB die Silikonemulsion 
polymerisiertes zykiisches Siloxan umfaBt. 45 

19. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet daB die Silikonemulsion 
1,5 Gew.-°/o der Gesamtzusammensetzung umfaBt 

20. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet daB die/das Silikonbugelhil- 
fe/GIeitmittel ein aminofunktionales Polydimethylsiloxan umfaBt 

21. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet daB die/das Silikonbugelhil- 50 
fe/Gleitmittel ein Silikonwachs ist. 

22. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daB das Silikonwachs Dime- 
thiconcopolyolisostearat umfaBt 

23. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet daB sie ferner 10Gew.-% 
eines Konservierungsmittels umfaBt 55 

24. Konzentratzusammensetzung fur eine Gewebeappretur gekennzeichnet durch: 

a) etwa 1 bis etwa 35 Gew.-% eines wasserloslichen Polymers, daB aus w&Briger Losung zu einem 
klaren, kontinuierlichen Film gegossen wird, wobei das wasserlosliche Polymer aus der aus Polyvinylal- 
kohol, Hydroxyethylcellulose, Polymeren und Copolymeren von Acrylaten und Methacrylaten und aus 
deren Salzen und Mischungen bestehenden Gruppe ausgewahlt wird, 60 

b) etwa 0,2 bis 8 Gew.-°/o einer/s filmvertraglichen Silikonbugelhilfe/Gleitmittels, wobei die/das film- 
vertragliche Silikonbugelhilfe/GIeitmittel aus der aus Silikonemulsionen, Silikonwachsen und deren 
Mischungen bestehenden Gruppe ausgewahlt wird, 

c) etwa 0,05 bis etwa 1 Gew.-% eines Konservierungsmittels, und 

d) Wasser, 65 
wobei die Zusammensetzung beim Trocknen einen farblosen und transparenten, elastischen Film 
bildet 

25. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daB das wasserlosliche Poly- 
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mer Polyvinylalkohol ist 

26. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daB der Polyvinylalkohol ein 
Molekulargewicht im Bereich von 10 000 bis 200 000, einen pH einer 4%igen waBrigen Losung im Bereich 
von 2— 1 1, eine Viskositat einer 4%igen waBrigen Losung im Bereich von 2—80 cps und eine prozentuale 

5 Hydrolyse im Bereich von 30 — 1 00% umfaBt, wobei jede TeilchengroBe verwendbar ist 

27. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daB die/das filmvertragliche 
Silikonbugeihilfe/Gleitmittel eine Silikonemulsion ist. 

28. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daB die Silikonemulsion 
polymerisiertes zyklisches Siloxan umfaBt 

10 29. Gebrauchsfertige Zusammensetzung fQr eine Gewebeappretur gekennzeichnet durch: 

a) etwa 0,1 bis etwa 8 Gew.-% eines wasserloslichen Polymers, daB aus waBriger Losung zu einem 
klaren, kontinuierlichen Film gegossen wird, wobei das wasserlosiiche Polymer aus der aus Polyvinylal- 
kohol, Hydroxyethylcellulose, Polymeren und Copolymeren von Acrylaten und Methacrylaten und 
deren Salzen und Mischungen bestehenden Gruppe ausgewahlt wird, 

15 b) etwa 0,001 bis etwa 3% einer/s filmvertraglichen Silikonbugelhilfe/Gleitmittels, wobei die/das 

filmvertragliche Silikonbugeihilfe/Gleitmittel aus der aus der Silikonemulsionen, Silikonwachsen und 
deren Mischungen bestehenden Gruppe ausgewahlt wird, 

c) etwa 0,05 bis etwa 1% eines Konservierungsmittels, und 

d) Wasser, 

20 wobei die Zusammensetzung beim Trocknen einen farblosen und transparenten, elastischen Film 

bildet 

30. Zusammensetzung nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daB das wasserlosiiche Polymer Polyvi- 
nylalkohol ist 

31. Zusammensetzung nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daB der Polyvinylalkohol ein Moiekular- 
25 gewicht im Bereich von 10 000 bis 200 000, einen pH einer 4%igen waBrigen Losung im Bereich von 2—11, 

eine Viskositat einer 4%igen waBrigen Losung im Bereich von 2—80 cps und eine prozentuale Hydrolyse 
im Bereich von 30— 1 00% umfaBt, wobei jede TeilchengroBe verwendbar ist 

32. Zusammensetzung nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daB die/das filmvertragliche SilikonbQ- 
gelhilfe/Gleitmittel eine Silikonemulsion ist 

30 33. Zusammensetzung nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, daB die Silikonemulsion polymerisiertes 
zyklisches Siloxan umfaBt 

34. Konzentratzusammensetzung fur eine Gewebeappretur gekennzeichnet durch: 

a) 88,35 Gew.-% Wasser, 

b) 10 Gew.-% eines Polyvinylalkohols mit einem Molekulargewicht zwischen 31 000 und 50 000, einem 
35 pH einer 4%igen waBrigen Losung zwischen 4,5 und 6,5, einer Viskositat einer 4%igen waBrigen 

Losung zwischen 5 und 6 cps und einer prozentualen Hydrolyse zwischen 87 und 90%, wobei jede 
TeilchengroBe verwendbar ist, 

c) 1 ,5 Gew.-% einer Silikonemulsion mit einer TeilchengroBe zwischen 0,05 und 0,1 urn, 

d) 0, 10% eines Konservierungsmittels, und 
40 e) 0,05% eines Duftstoff es, 

wobei die Zusammensetzung beim Trocknen einen farblosen und transparenten, elastischen Film 
bildet. 

35. Konzentratzusammensetzung nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, daB die Silikonemulsion 
polymerisiertes zyklisches Siloxan umfaBt 

45 36. Verfahren zur Bereitstellung von Gewebesteifigkeit, gekennzeichnet durch folgende Schritte: 

a) In Kontakt bringen des Gewebes mit einer gebrauchsfertigen Zusammensetzung fur eine Gewebe- 
appretur, umfassend: 

1) etwa 0,1 bis etwa 8 Gew.-% eines wasserloslichen Polymers, das aus waBriger Losung zu einem 
klaren, kontinuierlichen Film gegossen wird, wobei das wasserlosiiche Polymer aus der aus Polyvi- 

50 nylalkohol, Hydroxyethylcellulose, Polymeren und Copolymeren von Acrylaten und Methacryla- 

ten und deren Salzen und Mischungen bestehenden Gruppe ausgewahlt wird, 

2) etwa 0,001 bis etwa 3% einer/s filmvertraglichen Silikonbugelhilfe/Gleitmittels, wobei die/das 
filmvertragliche Silikonbugeihilfe/Gleitmittel aus der aus Silikonemulsionen, Silikonwachsen und 
deren Mischungen bestehenden Gruppe ausgewahlt wird, 

55 3) etwa 0,05 bis etwa 1 % eines Konservierungsmittels, 

4) Wasser, 

wobei die Zusammensetzung beim Trocknen einen farblosen und transparenten, elastischen Film 
bildet 

37. Verfahren zur Bereitstellung von Gewebesteifigkeit, gekennzeichnet durch folgende Schritte: 
60 a) Verdlinnen einer Konzentratzusammensetzung fur eine Gewebeappretur mit Wasser auf eine vom 

Anwender bevorzugte Starke, wobei die Zusammensetzung folgendes umfaBt: 

1) etwa 1 bis etwa 35 Gew.-% eines wasserloslichen Polymers, das aus waBriger Losung zu einem 
klaren, kontinuierlichen Film gegossen wird, wobei das wasserlosiiche Polymer aus der aus Polyvi- 
nylalkohol, Hydroxyethylcellulose, Polymeren und Copolymeren von Acrylaten Methacrylaten 

65 und deren Salzen und Mischungen bestehenden Gruppe ausgewahlt wird, 

2) etwa 0,2 bis etwa 8 Gew.-% einer/s filmvertraglichen Silikonbugelhilfe/Gleitmittels, wobei 
die/das filmvertragliche Silikonbugeihilfe/Gleitmittel aus der aus Silikonemulsionen, Silikonwach- 
sen und deren Mischungen bestehenden Gruppe ausgewahlt wird, 
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3) etwa 0,05 bis etwa 1 Gew.-% eines Konservierungsmittels, 

4) Wasser, und 

b) in Kontakt bringen des Gewebematerials mit der verdunnten Konzentratzusammensetzung fiir eine 
Gewebeappretur, 

wobei die Zusammensetzung beim Trocknen einen farblosen und transparenten, elastischen Film 5 
bildet 
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